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ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3042921 A 
BASIC-ABSTRACT: 

The Parent Patent describes a composite article or sheet produced by thermal 
spraying of a surface coating of high-melting substances such as metals and/or 
metallic oxides, carbides etc. onto a plastics base layer, using an 
intermediate layer between them to avoid direct effect of the high temperature 
on the plastics. This intermediate layer is composed of the same plastics 
material as the backing layer, which can also be thermally sprayed, and of a 
varying quantity of the same high-melting substance, which is graded in its 
content either by layers or continuously so that the plastics content decreases 
from the plastics backing layer through the intermediate layer until there is 
virtually no plastics content in the intermediate layer immediately adjacent to 
the high-melting surface metal or similar coating. 

In the Patent of addn. the intermediate layer also contains a low-melting 
metal, as follows: starting from the plastics backing layer there is first of 
all only plastics and low-melting metal further out, the quantity of plastics 
and low-melting metal decreases and the proportion of high-melting substance 
equivalent to the surface coating increases. 

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3042921 C 
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EQUIVALENT-ABSTRACTS: 



The Parent Patent describes a composite article or sheet produced by thermal 
spraying of a surface coating of high-melting substances such as metals and/or 
metallic oxides, carbides etc. onto a plastics base layer, using an 
intermediate layer between them to avoid direct effect of the high temperature 
on the plastics. This intermediate layer is composed of the same plastics 
material as the backing layer, which can also be thermally sprayed, and of a 
varying quantity of the same high-melting substance, which is graded in its 
content either by layers or continuously so that the plastics content decreases 
from the plastics backing layer through the intermediate layer until there is 
virtually no plastics content in the intermediate layer immediately adjacent to 
the high-melting surface metal or similar coating. 

In the Patent of addn. the intermediate layer also contains a low-melting 
metal, as follows: starting from the plastics backing layer there is first of 
all only plastics and low-melting metal further out, the quantity of plastics 
and low-melting metal decreases and the proportion of high-melting substance 
equivalent to the surface coating increases. (7pp) 
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MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM Ottobrunn, 22. Okt. 1980 

GESELLSCHAFT BTOl Hb/th 

MIT BESCHRANKTER HAFTUNG, 8828 (Zu 8672) 
MUNCH EN 



Verbundkorper 
Zusatzanmeldung zu Patentanmeldung P 30 04 869.2-16 



PatentansprUch 



1- Verbundkorper mit einera durch thermisches Spritzen ge- 
bildeten OberflachenUberzug aus einem hochschmelzenden 
Stoff, wie Metalle und/oder deren Oxide, Karbide, auf 
einem Kunststoffgrundkorper, an den der Oberflachen- 
Uberzug uber eine Zwischenschicht gebunden ist, welche 
sowohl aus einem thermisch spritzbaren Kunststoff als 
auch aus dem fUr den OberflachenUberzug gewahlten 
hochschmelzenden Stoff derart beschaffen ist, dafl sie 
ausgehend vom Kunststoffgrundkorper nach auflen lagen- 
weise oder kontinuierlich im Kunststoffanteil abnimmt 
und entsprechend im Anteil des hochschmelzenden Stoffes 
zunimmt bis zu wenigstens annahernder Kunststoffreiheit 
am Ubergang zum OberflachenUberzug, gemaH Patent 

(Patentanmeldung P 30 04 869-2-16), da- 

durch gekennzeichnet , dart die Zwi- 
schenschicht (5) zusatzlich ein niedrigschmelzendes Me- 
tall in der Weise enthalt, dafl sie ausgehend vom Kunst- 
stoffgrundkorper (1) zunachst nur den Kunststoff und 
das niedrigschmelzende Metall (Spritzlage 5-1) und erst 
im weiteren Verlauf nach auflen den hochschmelzenden 
Stoff unter enisprecnenaer Abnahme des Anteils an Kunst- 
stoff und niedrigschmelzendem Metall aufveist* 
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2. Verbundkorper nach Anspruch 1, dadurch g e - 

kennzeichnet, dafl als niedrigschmelzendes 
Metall Aluminium Oder eine seiner Legierungen und als 
Kunststoff ein Kunstharz gewahlt ist. 

3- Verbundkorper nach Anspruch 2, dadurch g e - 

kennzeichnet, dafi das Kunstharz ein Poly- 
ester ist mit einem Anteil von mindestens 50 % in einem 
Gemenge mit dem niedrigschmelzenden Metall. 

4. Verbundkorper nach Anspruch 1, dadurch g e - 

kennzeichnet, dafl ausgehend vom Kunst- 
stoff grundkorper die Zwischenschicht nach auflen lagen- 
weise oder kontinuierlich im Kunststoffanteil abnimmt 
und im Anteil des niedrigschmelzenden Metalles zunimmt. 



- 3 - 
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MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM Ottobrunn, 22. Okt. 1980 

GESELLSCHAFT BT01 Hb/th 

MIT BESCHRANKTER HAFTUNG, 8828 (Zu 8672) 

MUNCHEN 



Verbundkorper 



Das Hauptpatent (Patentanmeldung 

P 30 04 869.2-16) betrifft einen Verbundkorper gemaB dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Bei diesem VerbundkSrper 
ist durch die Zwischenschicht eine fur den Kunststoffgrund- 
korper schadigungsfreie Anwendung des thermischen Sprit- 
zens sichergestellt. Jedoch sind an den Kunststoff der Zwi- 
schenschicht wegen deren Anteils an hochschmelzendem Stoff, 
je nach Wahl desselben, besonders hohe Anforderungen hin- 
sichtlich Resistenz gegen eine Zersetzung unter Erhitzung 
gestellt, damit letztlich dieser Kunststoff nicht selbst ver- 
kokt. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, diesen Ver- 
bundkorper fUr die Bindung des Oberflachenuberzugs mit 
einer thermisch spritzbaren Zwischenschicht zu versehen, rait 
der beim thermischen Spritzen sowohl hinsichtlich des Kunst- 
stoff s des Grundkorpers a Is auch hinsichtlich des eigenen 
Kunststoff anteils eine Schadigung gleichermaBen sicher ausge- 
schlossen ist. 

Diese Aufgabe ist durch die im kennzeichnenden Teil des 
Patentanspruchs 1 genannten Merkmale gelost. Demnach wird 
in der Erkenntnis, dafl zur Bindung des Oberflachenuberzugs 
der Metall-(o.dgl.)Anteil der Zwischenschicht in der Regel 
nicht ausschlieBlich aus dem fUr den Oberflacheniiber- 
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zug gewahlten Stoff bestehen mufi, von der Beimengung eines 
demgegenuber niedrigschmelzenden Metalls, wie Aluminium 
(Patentanspruch 2), als einem Mittel geringerer Warmekapazi- 
tat Gebrauch gemacht, welches beim thermischen Sprxtzen 
den Kunststoff weder des Grundkorpers noch der Zwischen- * 
schicht schadigen kann und welches zugleich mit dem Kunst- 
stoff der Zwischenschicht ein dem hochschmelzenden Stoff 
warmeresistentes Gemenge bildet. DiesbezUglich hat sich ein 
Gemenge mit einem Anteil von mindestens 50 % Polyesterharz 
(Patentanspruch 3) als besonders vorteilhaft erwiesen. 

Ein AusfUhrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend na- 
her erlautert, Hierzu zeigt die Zeichnung, entsprechend der 
Fig. 1 des Hauptpatentes, im Schnitt einen Ausschnitt aus 
einem Grundkdrper 1 aus Kunststoff, z.B. Polyvinylchlorid, 
welcher mit einem Oberflachenuberzug 2 aus einem hoch- 
schmelzenden Metall, z.B. Titan, versehen ist. Urn den Ober- 
flachenuberzug 2 durch thermisches Spritzen, z.B* Plasma- 
spritzen, herstellen zu konnen, ist zur Vorbeugung gegen 
Verkokung oder dergleichen Schadigung des Kunststoffes eine 
ebenfalls thermisch gespritzte ' Zwischenschicht 5 als Verbund- 
schicht zwischen dem Grundkorper 1 und dem Oberflachen- 
uberzug 2 vorgesehen. Diese Zwischenschicht 5 enthalt aufler 
einem Anteil an dem fUr den Oberflachenuberzug 2 gewahlten 
hochschmelzenden Metall das demgegenuber niedrigschmelzen- 
de Aluminium sowie ein Kunstharz. Hierbei ist die Zwischen- 
schicht 5 von solcher Beschaff enheit , da/3 sie ausgehend vom 
Kunststoffgrundkorper 1 zunachst nur das Kunstharz mit ei- 
nem Anteil von mindestens 50 % in einem GemerTge mit dem 
Aluminium aufweist und dafl erst im weiteren Verlauf nach 
auI3en das fur den Oberflachenuberzug 2 gewahlte hochschmel- 
zende Metall unter entsprechender Verminderung des Anteils 
an Kunstharz und Aluminium enthalten ist und lagenveise 
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